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Toutefois I ecouIemi..! a y. er of the 3a ™e subsume 
abrasifs et autres en atmosphere humide, attaque les 
joints et paroi*. II s'ensuit que les effets chimiques 
joint- aux effets physiques de dilatation et autres 
"intent rapidement iiors d'usage certains elements 
I.. nbjet de rinvention consiste en la realisation 
d »n procede de rcvetcment de paroi interne de 
tiivau en ciment. beton et autres, cristallisant la 
ifgea* croute constitute par la segregation des ele- 
ments tres fins du ciment et des granulats de centri- 
fueation se trouvant a Intterieur du tuyau de facon a 
!a transformer en une armature resistant aussi bien 
aux effets de corrosion chimique, qu'a ceux d'abra- 
sion. 

II ?e caracterisc par les moyens et agents mis en 
ceuvrc. pris aussi bien dans leur ensemble que 
separement et plus particulierement par Induc- 
tion de la croute interne recouvrant le ciment dur 
au moyen d'une resine pure dite <t epikote » — 
formce en condensant Tepichlorhydrine avec Ie 
diphenol propane — durcie aux amides. 

Ce recouvrement etant effectue a la brosse oif 
au pistolet avec passage d'une premiere couche 
sechee pendant une duree de dix beures, k une tem- 
perature de 15 a 20 <>C, recouverte apres polyrnerisa- 
tton de la premiere d'une seconde couche de meme 
substance. La premiere etant dite d adherence, la 
seconde de protection. 

Suivant un des modes operatoires donne k titre 
d'exemple non limitatif d une des formes de reali- 
sation de Fobjet de 1'invention on effectue un me- 
lange de liant et de charge ainsi constitue : 
Le beton dose a 300 kg de ciment artificiel par 
metre cube est compose avec un melange dt granulat 
'■otnprcnant : 

50 7c de sable siliceux; 
50 de gravillon 7/11 calcaire; 
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aux etant seches pour que 
■mment resistante on passe 
epikote » de preference 

ix enductions avec inter- 
issurer la polymerisation 
resistant aux acides. aica- 
Jins, produits detergents, et agressifs de toutes 
sortes. * _ 

L'enduit applique dans les conditions indiquees 
cree une synergic utilisant la « segregation » de 
la centrifugation comme base d'adherence. Cette 
couche est passes a la brosse pour penetrer dans 
toutes les cavites et inegalites de la surface et s'amal- 
gamer avec la paroi. 

Apres cvtte prise et sechage de dix a vingt- 
quatre heures. on passe une seconde couche a la 
brosse ou au pistolet qui egalise et recouvre la 
premiere, et qui seche jusqu'a Temploi du tuyau. 

On realise ainsi une veritable <c cuirasse » dur* 
cissant^ la paroi et la rendant inattaquable a fabra- 
sion resistance aux chocs, et renforcant la contex- 
ture elle meme du <c cylindre » qui devient du 
fait moins friable et arme. 

En plus de cette adherence de renforcement phy- 
sique, on obtient une resistance a tous les Iiquid?s 
et produits agressifs partant des acides forts tels 
que des melanges d'acide sulfurique, chlorhy- 
drique, nitrique k pH 1 ? et a tous les produits les 
plus divers qu'ils soient lixiviels, alcalins ou autres. 

On rend ainsi utilisables en en augmentant la 
duree pendant un temps indefini, ces conduites pour 
le transport d*s acides. hydrocarbures. et autres 
pour lesquels elles n'avaient jamais pu ctre uti- 
lisees, mais encore on peut les utiliser pour des 
emplois courants dans des conditions augmentant 
leur efficacite dans des proportions considerables. 

Enfin leur resistance aux chocs, meme exterieure, 
permet leur stockage, transport et conservation dans 
des conditions enormement ameiiorees. 

Suivant les applications il est possible au Ih?u 
d'obtenir le durcissement de « Tepikote aux amines. 
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Les tuyaux de beton centrifuge, et materiaux 
firnilaires sont utilises pour assurer des ecouie- 
merits sanitaires industriels et autres, ils presentent 
de multiples avantages au point de vue emploi, 
facilite de mise en place et autres. 

Totitefois recoupment de liquides agressifs, acides 
abrasifs et autres en atmosphere humide, attaque les 
joints et parois. II s'ensuit que les effcts chimiques 
joints aiix cffets physiques de dilatation et autres 
mrttcnt rapidement hors cfusage certains elements. 

L oh jet de Pin vention consiste en la realisation 
d un precede de rcvetement de paroi interne de 
tuyau en ciment, beton et autres, cristailisant la 
iezere croute constitute par la segregation des ele- 
ments tres fins du ciment et des granulats de centri- 
fueation se trouvant a Tinterieur du tuyau de fac,on k 
la transformer en une armature resistant aussi bien 
ai;\- ef lets de corrosion chimique, qu'a ceux d'ab ra- 
tion. 

II se caracterise par les moyens et agents mis en 
<i'u v re. pris aussi bien dans leur ensemble que 
separement et plus particulierement par 1'enduc- 
tion de la croute interne recouvrant le ciment dur 
au moyen d'une resine pure dite <c epikote » — 
formee en condensant Tepichlorhydrine avec le 
diphenol propane — durcie au\- amides. 

Ce recouvrement etant effectue a la brosse ou 
au pistolet avec passage d'une premiere couche 
sechee pendant une duree de dix heures, a une tem- 
perature de 15 a 20 °C, recouverte apres polymcrisa- 
tion dt la premiere d'une seconde couche de meme 
substance. La premiere etant dite d'adherence, la 
seconde de protection. 

Suivant un des modes operatoires donne a titre 
d exemple non limitatif d'une des formes de reali- 
sation de I'objet de ¥ invention on effectue un me- 
lange de liant et de charge ainsi constitue : 
Le beton dose a 300 kg de ciment artificiel par 
metre cube est compose avec un melange dt granulat 
comprenant : / 
50 <y c de sable siliceux; 
50 % de gravillon 7/11 calcaire; 



FRANCE (L& 



e. 




41312 



Prix du fascicule : 2 francs 



r 1963.) 

apres centrifugation les tuyaux etant seches pour que 
la prise du liant soit suffisamment resistante on passe 
Fenduit de resine elite <c epikote » de preference 
durcie aux amines. 

Cette application en deux enductions avec inter- 
valle de dix heures pour assurer la polymerisation 
assure une « armature » resistant aux acides, alca- 
lins, produits detergents, et agressifs de toutes 
sortes. 

L'emluit applique dans les conditions indiquees 
cree une synergic utilisant la « segregation » de 
la centrifugation comme base dadherence. Cette 
couche est passee a la brosse pour penetrer dans 
toutes les cavites et inegalites de la surface et s'amal- 
gamer avec la paroi. 

Apres cette prise et sechage de dix a vinst- 
quatre heures. on passe une seconde couche a la 
brosse ou au pistolet qui egalise et recouvre la 
premiere, et qui seche jusqu'a 1'emploi du tuyau. 

On realise ainsi une veritable « cuirasse » dur- 
cissant la paroi et la rendant inattaquable a Tabra- 
sion resistance aux chocs, et renforcant la contex- 
ture elle meme du « cylindre » qui devient du 
fait moins friable et arme. 

En plus de cette adherence de renforccment phy- 
sique, on obtient une resistance a tous les liquids 
et produits agressifs partant des acides forts tels 
que des melanges dacide sulfurique, chlorhy- 
drique, nitrique a pH 1, et a tous les produits les 
plus divers qu'ils soient lixiviels, alcalins ou autres. 

On rend ainsi utilisables en en augmentant la 
duree pendant un temps indefini, ces conduites pour 
le transport d*s acides, hydrocarbures, et autres 
pour lesquels elles n'avaient jamais pu etre uti- 
lisees. mais encore on peut les utiliser pour des 
emplois courants dans des conditions augmentant 
leur efficacite dans des proportions considerables. 

Enfin leur resistance aux chocs, meme exterieure, 
permet leur stockage, transport et conservation dans 
des conditions enormement ameliorees. 

Suivant les applications il est possible au lieu 
d'obtenir le durcissement de « Tepikote aux amines, 
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d'utiliser des polyarnides ou tel autre produit. 

La tuyauterie egale les elements metalliques en 
verre on autres pour leur solidite et leur resis- 
tance aux corrosions, tout en conservant tons les 
avantages des fabrications centrifugees. 

Toutefois les qualites, quantites et nature des 
agents utilises pour leur fabrication pourront va- 
rier dans la limite des equivalents, comme d'ailleurs 
la nature des -acljuya-nts, sans changer pour cela 
la conception^ generaie de ['invention qui vient 
d'etre decrite. 

HESUME 

Revetement interne de tuyaux en ciment, se ca- 
racterisant par : 

I Q .Melange ciment, avec charge de sable et sra- 
vilion calcaire centrifuge; 

2° Revetement du parement interne du tuyau 
par passage a la brosse d'une resine synthetique 
dite « epikote » ; 

3° Enrobage et recouvrement de la lesere croute 



constitute par la segregation des elements tres fins 
du ciment et des granulats de la centrifugation 
pour constituer la couche d'adhesion; 

4 n Sechage et polymerisation de cette couche 
s integrant au parement interne du tuyau et pene- 
trant dans les microcavites de la structure beton; 

5° Recouvrement apres sechage pendant dix a 
vingt-cfuatre heures de la premiere couche. par 
une seconde dite de resistance, se liant a la pre- 
miere ; 

6" Synergie crcec par Tintime liaison du beton 
et de la resine et du recouvrement donnant au 
materiaii une resistance accrue aux chocs tt a 
Tabrasion ; 

7° Pellicule de resine durcie aux amides ou aux 
polyarnides resistant a la corrosion de tout agent 
agressif; 

8° Combinaison et cooperation des divers agents 
decrits pour realiser un revetement interne de 
tuyau en ciment. 

Ernest CANEPA 
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